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Patentanspruch 

Verfahren zur Herstellung von Uberziigen mit dekorativen 
Oberf lachenstrukturen, 



auf ein Substrat ein Uberzugsmittel , bestehend aus einer 
Losung von 30 bis 60 Gewichtsteilen Polyatiiylenglykol 
mi-fc einem Molgewicht von 9000 bis 20000 in 70 bis h0 

Gewichtsteilen Wafsseor aufgetragen und anschliefiend 

r t 

getrocknet wird. 
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Yerfahren zur Herstellung von Uberziigen 



Gegenstand der vorliegenden Erfindung 1st ein Verfahren zur 
Herstellung von Uberzugen mit dekorativen Ob e r f 1 achens t ruk- 
turen. 

Es 1st bekannt, Uberziige mit dekorativen Oberflacheneffekten 
herzustellen. Diese wurden erreicht durch Verwendung von mit 
der Gesamtrezeptur unvertraglichen Einzelbestandteilen oder 
durch hochviskose tfberzugsmittel mit schlechtem Verlauf , die 
nach dem Aufbringen auf das Substrat mechanisch, z.B. mit 
einer Lammf ellrolle , mit einer Oberflachenstruktur versehen 
vurden. Diese Verfahren verwenden entweder teure, schlecht 
handhabbare Substanzen, oder sie sind sehr arbeitsaufwendig. 

Aufgabe der Erfindung war es, ein Verfahren zu find en, mit 
dessen Hilfe es moglich 1st, in einfacher Weise Uberzuge 
mit dekorativen Oberf lachenstrukturen zu erhalten. 

Die Aufgabe wards dadurch gelbst, daB auf ein Substrat ein 
Uberzugsmittel, bestehend aus einer Losung von 30 bis 60 
Gewichtsteilen Polyathylenglykol mit einem Molgewicht von 
9000 bis 2OOO0 in 70 bis kO Gewichtsteilen ¥asser aufge- 
tragen und anschlieBend getrocknet wird. 

Bei den erf i ndungsgemafl eingesetzten Polyathylenglykolen 
handelt es sich urn handelsiibliche Produkte. Die Polyathylen- 
glykole sind in Wasser gelost. 100 Gewichtsteile einer solchen 
Losung enthalten 30 bis 60, vorzugsweise k5 *>is 55 Gewichts- 
teile der Polyathylenglykole. 
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Urn d±e erfindungsgemaB heroes tell ten tiberztige wischfest zu 
machen, konnen sie m±t einem handelsub lichen, losemittel- 
haltigen Klarlack uberzogen werden. Eine andere Moglicbkeit 
besteht darin, dem erfindungsgemaBen Uberzugsmittel ein 
zweites, handelsiibliclies Bindemittel vie beispielsweise 
eine waBrige Polyurethan-Dispersion mit einem Feststoff- 
gehalt von 20 bis 50 Gewichtsprozent zuzusetzen. Derartige 
t)berzugsmittel werden in DT-PSS 1 179 366 und 1 1 84 9^6 
bzw. DT-OS 2 146 888 bescbrieben. Auch in diesem Palle 
werden tiberztige mit gut en Eigenschaften und den gewxinscfcten 
dekorativen Oberf ISchenstrukturen erhalten. 

Das Trocknen und ggf . Einbrennen der erfindungsgemaSen tJber- 
zugsmittel findet bei Temperaturen von bis zu \k0 °C statt. 
Die Temperaturen diirfen jedoch nicht holier gewahlt werden 
als die Zersetzungstemperatur des jeweils eingesetzten Poly- 
£thylenglykols • 

i 

Zu den erf indungsgemaBen tJberzugsmitteln konnen noch iibliche 
Zusatz- und Hilfsstoffe wie beispielsweise Pigment e , Piill- 
stoffe, Verdickungsmittel, Silikonole usw. zugefiigt werden. 

Die Uberzugsmittel konnen mit Hilfe bekannter Verfahren wie 
Spritzen, Streichen, ¥alzen, Rakeln o . a. auf Substrate wie 
Papier, Pappe, Holz, Putz, Asbestzement , aufgetragen werden. 

Durch das Verfahren der Erfindung ist es moglich, in ein— 
facher Veise und ohne weiteren Auf wand tiberztige mit dekora- 
tiven Oberflachenstrukturen herzustellen. 
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Beispiele 
Beispiel 1 

50 Gew.Tle, Polyathylenglykol (Molgew. 20000) 

we r den in 
50 Gew. Tin. kaltem Wasser gelost 

und mit 

h Gew. Tin. Pigment gemischt. 

Das so hergestellte tJberzugsmittel wird mit Hilfe einer 
Teclmikums-Papierstreichinaschine auf Papier (holzfreies 
grundiertes Papier, 70 g/m 2 ) aufgebracht und bei 70 °C 
getrocknet. Nach dem Abkiihlen auf Raumtemperatur wird 
der Uberzug mit Hilfe eines lbsemittelhaltigen Klarlacks 
uberzogen und nochmals getrocknet. Der Uberzug 1st wisch- 
und waschfest und zeigt eine dekorative Oberflachenstruktur. 

Beispiel 2 

Der geraafi Beispiel 1 hergestellte Uberzug wird nach dem 
Trocknen und vor dem Uberziehen mit dem Klarlack ein 
zweites Mai mit einera Uberzug gemafi Beispiel 1 versehen, 
mit dem Unterschied, daB Tiir den zweiten Durchgang 4 Ge- 
wichtsteile eines anderen Pigments verwendet werden. 
AnschlieBend wird das Papier bei 70 °C getrocknet und 
nach dem Abkiiblen mit einem Klarlack uberzogen. Es ent- 
stebt eine wisch- und waschfeste Oberflaclie, die eine 
zweifarbige Struktur zeigt. 



7098 12/0922 



BNSDOCID: <DE 2540878A1_I_> 



40878 



% - O.Z. 2896 

12.?. 1975 



Beispiel 3 



50 Gew.Tle. Polyathylenglykol (Molgew. 12O0O) 

verdeii in 
50 Gew, Tin. Vasser gelost und mit 
h Gew.Tln. Pigment versetzt. 



Dieser Ldsung werden 150 Gewichtsteile einer vaBrigen Poly- 
urethan-Dispersion rait 20 # Fest s toff ante il binzugef Ugt . 
Das tiberzugsmittel wird gemafl Beispiel 1 auf Papier aufge- 
bracht und bei 70 °C getrocknet. Anschliefiend erfolgt 5 
Minuten lang eine Ausbartung des Uberzuges bei 140 °C, 
Es wird ein wisch- und vaschfester Uberzug mit einer deko- 
rativen Oberflachenstruktur erhalten. 



Polyathylenglykol (Molgew. 9000) 
werden in 

k alt em Vasser gelost 
und mit 

Pigment versetzt. 

Dieses tfoerzugsmittel wird gemafl Beispiel 1 auf Papier 
auf gebraclxt . Die Farbe scblagt in das Papier und ergibt 
nach. dem Trocknen bei 70 °C eine kaum strukturierte Ober- 
flache. 

Beispiel B 

70 Gew.Tle. Polyathylenglykol (Molgew. 20000) 

werden in 
30 Gew.Tln. kaltem Vasser gelost. 
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Beispiel A 

25 Gew.Tle. 

75 Gew.Tln. 

4 Gew.Tln. 
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Dieses Uberzugsmitt el ist infolge seiner hohen Viskositat 
nicht mehr verarbeitbar. 



Die mit Bucnstaben gekennzeichneten Beispiele sind nicht 
erfindungsgemafl und dienen zum Vergleich. 
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